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1 . Le present rapport est le rapport d'examen preliminaire international, etabli par I'administration chargee de l'examen 
preliminaire international en vertu de I'article 35 et transmis au deposant conformement a I'article 36. 

2. Ce RAPPORT comprend 6 feuilles, y compris la presente feuilie de couverture. 

3. Ce rapport est accompagne d'ANNEXES, qui comprennent : 

a. □ un total de (envoyees au deposant et au Bureau international) feuilles, definies comme suit : 

□ les feuilles de ia description, des revendications ou des dessins qui ont ete modifiees et qui servent de base 
au present rapport ou des feuilles contenant des rectifications autorisees par la presente administration (voir 
la regie 70.16 et Pinstruction administrative 607). 

□ des feuilles qui remplacent des feuilles precedentes, mais dont la presente administration considere qu'elles 
contiennent une modification qui va au-deia de Pexpose de ('invention qui figure dans la demande 
internationale telle qu'elle a ete deposee, comme il est indique au point 4 du cadre n° I et dans le cadre 
supplemental. 

b. □ (envoyees au Bureau internationai seu/ement) un total de (preciser le type et le nombre de support(s) 

electronique(s)) , qui contiennent un listage de la ou des sequences ou un ou des tableaux y relatifs, deposes 
sous forme dechiffrable par ordinateur seulement, comme il est indique dans le cadre supplemental relatif au 
listage de la ou des sequences (voir Pinstruction administrative 802). 



4. Le present rapport contient des indications et les pages correspondantes relatives aux points suivants : 

Base de Popinion 
Priorite 

Absence de formulation d'opinion quant a la nouveaute, Pactivite inventive et la 
possibility d'application industrielle 

Absence d'unite de invention 

Declaration motivee selon Particle 35(2) quant a la nouveaute, Pactivite inventive et la 
possibility d'application industrielle; citations et explications a Pappui de cette declaration 

Certains documents cites 
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Case No. 1 Base du rapport 

1 . En ce qui concerne la langue, le present rapport est etabli sur la base de la demande internationale dans la 
langue dans laquelle elle a ete deposee, sauf indication contraire donnee sous ce point. 

□ Le present rapport est etabli sur la base de traductions realisees a partir de la langue d'origine dans la 
langue suivante ,qui est la langue d'une traduction remise aux fins de : 

□ la recherche internationale (selon les regies 12.3 et 23.1 .b)) 

□ la publication de la demande internationale (selon la regie 12.4) 

□ I'examen preliminaire international (selon la regie 55.2 ou 55.3) 

2. En ce qui concerne les elements* de la demande internationale, le present rapport est etabli sur la base des 
elements suivants (les feuilles de remplacement qui ont ete remises a I'office recepteur en reponse a une 
invitation faite conformement a I'article 14 sont considerees dans ie present rapport comme "initiatement 
deposees" et ne sont pas jointes en annexe au rapport.) : 



Description, Pages 

1-16 telles qu'initialement deposees 

Revendications, No. 

1 -25 regue(s) le 30.05.2005 avec lettre du 24.05.2005 

□ En ce qui concerne un listage de la ou des sequences ou un ou des tableaux y relatifs, voir le cadre 
supplemental relatif au listage de la ou des sequences. 

3. □ Les modifications ont entraine I'annulation : 

□ de la description, pages 

□ des revendications, nos 

□ des dessins, feuillesyfig. 

□ du listage de la ou des sequences (preciser) : 

□ d'un ou de tous les tableaux relatifs au listage de la ou des sequences (preciser) : 

4. □ Le present rapport a ete etabii abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont ete considerees 
comme allant au-dela de I'expose de Tinvention tel qu'il a ete depose, comme il est indique dans le cadre 
supplemental (regie 70.2. c)). 

□ de la description, pages 

□ des revendications, nos 

□ des dessins, feuillesyfig. 

□ du listage de la ou des sequences (preciser) : 

□ d'un ou de tous les tableaux relatifs au listage de la ou des sequences (preciser) : 

* Si le cas vise au point 4 s ' applique, certaines ou toutes ces feuilles peuvent 
etre revetues de la mention "remplace" . 
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Cadre n° V Declaration motivee selon l?article 35,2) quant a la nouveaute, l?activite inventive et la 
possibilite d?app»ication industrielle; citations et explications a l?appui de cette declaration 

1. Declaration 



Nouveaute 


Oui: 


Revendications 


1-25 




Non: 


Revendications 




Activite inventive 


Oui: 


Revendications 


1-25 




Non: 


Revendications 




Possibilite d'application industrielle 


Oui: 


Revendications 


1-25 




Non: 


Revendications 





2. Citations et explications (regie 70.7) : 
voir feuille separee 



Cadre n° VIII Observations relatives a la demande internationale 



Les observations suivantes sont faites au sujet de la clarte des revendications, de la description et des dessins et 
de la question de savoir si les revendications se fondent entierement sur la description : 

voir feuille separee 
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Cadre n° V 

1. La demanderesse a depose un jeu de revendications modifiees (I'article 19(2) PCT 
est accompli) ayant pour objet non plus un procede de traitement du bois en general , 
mais un procede de fabrication d'instruments a vent en bois comprenant un 
traitement du bois . Par consequent, les documents D1-D6, qui decrivent des 
precedes pour le traitement du bois en generate ne sont pas plus relevant pour la 
presente demande. 

2. a D7 (voir notamment rev. 2-5 et p. 2, I. 35 - p. 3, I. 30), qui est considere comme etant 

Petat de la technique le plus proche de I'objet de la revendication 1 , decrit un procede 
de fabrication d'instruments de musique a vent en bois comprenant: 

- une premiere etape d'impregnation d'une piece en bois avec des monomeres 
organiques comme le chlorure de vinyle, ['acetate de vinyle, le chlorure de vinylidene, 
le styrene, I'acrylonitrile, le methacrylate de methyle, d'autres methacrylates et 
acrylates, ainsi que des melanges des monomeres precites; on peut aussi utiliser des 
melanges composes d'un monomere et d'un polymere, par exemple les styrenes 
styrene/polyesters non satures ou methacrylate de methyle/polymethacrylate de 
methyle (appele sirop de methacrylate de methyle; 

- une deuxieme etape d'exposition du bois ainsi impregne a un rayonnement 
electromagnetique de haute energie, comme par exemple des rayonnements 
gamma, des faisceaux d'electrons rapides et des rayonnements analogues. 

2.b Uobjet de la revendication 1 differe de ce procede en ce que: 

I) dans la premiere etape, une piece en bois est impregnee avec des monomeres 
organiques choisis parmi 

(A) les huiles siccatives et/ou 

(B) au moins un premier reactif comportant au moins deux fonctions glycidyle et au 
moins un deuxieme reactif comportant au moins deux fonctions -NH d'amine primaire 
ou d'amine secondaire, la fonctionnalite moyenne de Tensemble des premier et 
deuxieme reactifs etant strictement superieure a 2; 

II) dans la deuxieme etape, le bois est exposee a un rayonnement electromagnetique 
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a une longueur cTonde comprise entre 1 et 1 0" 3 metres. 

2.c Le probleme que se propose de resoudre la presente invention est de fournir un 
procede alternatif de fabrication d'instruments de musique a vent en bois, 
comprenant le traitement du bois par polymerisation in situ et caracterise par des 
proprietes mecaniques, et en particulier des proprietes acoustiques ameliorees. 

2.d Ce but est atteint par le procede conforme a la presente invention presente. Une telle 
solution, basee sur les caracteristiques mentionnes sous le point 2.b, n'est en raison 
de Petal de la technique ni revelee, ni derivable sans une activite inventive (Art. 33(3) 
PCT; voir aussi les directives concernant la recherche internationale et Pexamen 
preliminaire international, 13.14.g). 

2.e En plus, Pinvention revendiquee permet la suppression de difficultes techniques 
impossibles a surmonter par les procedes connus: 

a) la toxicite remanente est diminuee en utilisant des huiles siccatives selon le point 
(A) de la revendication 1 ; 

b) la structure tridimensionnelle resultee selon le point (B) de la revendication 1 est 
plus dure que celles du D1 ; 

c) I'utilisation des sources des rayonnements electromagnetiques de haute energie 
est evitee. 

(Art. 33(3) PCT; voir aussi les directives concernant la recherche internationale et 
Texamen preliminaire international, 13.14.b(ii)). 

2. f Par consequent, Pobjet de la revendication 1 remplit les conditions enoncees dans 

Particle 33(2)-(3) PCT. 

3. Ceci s'applique egalement pour les revendications dependantes. 

4. Les objets des revendications presentes sont evidemment susceptibles d'application 
industrielle (art. 33(4) PCT). 



Cadre n° VIII 
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3. La description ne concorde pas avec les revendications modifiees, comme I'exige la 
regie 5.1 a) iii) PCT. 



& 
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Revendications 



1. Procede de fabrication d'instruments a vent en bois, 
comprenant le traitement du bois par polymerisation in situ, ledit 

5 traitement du bois comprenant : 

• une premiere etape d'impregnation d'une piece en bois avec des 
monomeres organiques choisis parmi 

(A) les huiles siccatives et/ou 

(B) au moins un premier reactif comportant au moins deux 
10 fonctions glycidyle et au moins un deuxieme reactif comportant au 

moins deux fonctions -NH diamine primaire ou d'amine secondaire, 
la fonctionnalite moyenne de Tensemble des premier et deuxieme 
reactif s etant strictement superieure a 2, 

• une deuxieme etape d'exposition du bois ainsi impregne a un 
15 rayonnement electromagnetique d'une longueur d'onde [X) comprise 

entre 1 et 10 s metres pendant une duree to tale comprise entre 5 
secondes et 40 secondes et avec une puissance comprise entre 300 
et 1000 Watts. 

2. Procede selon la revendication 1, caracterise par le fait que 
20 les instruments a vent en bois sont des clarinettes. 

3. Procede selon la revendication 1 ou 2, caracterise par le 
fait que Tetape d'impregnation du bois avec des monomeres 
organiques se fait sous une pression de 0,4 a 1 MPa. 

4. Procede selon Time des revendications precedentes, 
25 caracterise par le fait que le rayonnement electromagnetique a une 

longueur d'onde comprise entre 10 1 et 10 2 metres. 

5. Procede selon Tune des revendications precedentes, 
caracterise par le fait que la duree d'exposition au rayonnement 
electromagnetique est comprise entre 15 et 30 secondes. 

30 6. Procede selon la revendication 5, caracterise par le fait que 

^exposition au rayonnement electromagnetique se fait en plusieurs 
periodes de plus faible duree, separees par des periodes de 
refroidissement du bois. 

7. Procede selon l*une des revendications precedentes, 

35 caracterise par le fait que Texposition au rayonnement 

electromagnetique se fait dans un four a micro-ondes ayant une 
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puissance restituee au moins egale a 300 Watts, de preference 
comprise entre 400 et 1000 Watts. 

8. Procede selon Tune des revendications precedentes, 
caracterise par le fait que la piece en bois est une ebauche ayant la 

5 forme d'un cylindre creux, appropriee pour la fabrication 

dlnstruments a vent. 

9. Procede de fabrication d Instruments a vent en bois selon 
Tune des revendications precedentes, caracterise par le fait qu'il 
comprend : 

10 (a) Timmersion d'une piece en bois a porosite ouverte dans une 

solution contenant, dans un solvant organique volatil, au moins un 
premier reactif comportant au moins deux fonctions glycidyle et au 
moins un deuxieme reactif comportant au moins deux fonctions -NH 
diamine primaire ou d 'amine secondaire, la fonctionnalite moyenne 

15 de Tensemble des premier et deuxieme reactifs etant strictement 

superieure a 2, pendant une duree suffisante pour permettre le 
remplissage par la solution d'au moins 60 % du volume poreux 
accessible du bois, et a une temperature suffisamment basse pour 
empecher la polymerisation prematuree des monomeres pendant 

20 cette etape d Impregnation (a), 

(b) le retrait de la piece impregnee par la solution organique et 
Tegouttage et/ou Tessuyage de la piece en bois, 

(c) Fexposition du bois ainsi impregne a un rayonnement 
electromagnetique d'une longueur d'onde (X) comprise entre 1 et lO 3 

25 metres pendant une duree totale comprise entre 5 secondes et 40 

secondes et avec une puissance comprise entre 300 et 1000 Watts, 
et eventuellement, 

(d) le sechage de la piece, de preference sous pression reduite, 
pendant une duree suffisante pour permettre Fevaporation du 

30 solvant organique. 

10. Procede selon la revendication 9, caracterise par le fait 
que le bois a porosite ouverte utilise est le wengue (Milletia laurentii), 
le tilleul, Fepicea, le monpani ou le peuplier, de preference le wengue. 

11. Procede selon la revendication 9 ou 10, caracterise par le 
35 fait que le premier reactif comportant au moins deux fonctions 

glycidyle est choisi parmi Tether diglycidylique de 1,4-butanediol, 
Tether diglycidylique de 1,6-hexanediol, Tether diglycidylique de 
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neopentylglycol, Tether polyglycidylique de tximethylolpropane, Tester 
diglycidylique d'acide hexahydroxyphtalique, Tether diglycidylique de 
bisphenol A, les ethers diglycidyliques des polyalkyleneglycols tels 
que Tether diglycidylique de diethyleneglycol, de triethyleneglycol, de 
5 polyethyleneglycol ou de polypropyleneglycol, Tether polyglycidylique 

de glycerol, de diglycerol ou de polyglycerol, Tether polyglycidylique 
de sorbitol. 

12. Procede selon Tune des revendications 9 a 11, caracterise 
par le fait que le deuxieme reactif comportant au moins deux 

10 fonctions amine est choisi parmi Tethylenediamine, la 

die thylene triamine , la te trae thylenepentamine , 

Taminoethylpiperazine, la benzyldimethylamine, la piperidine, la 2- : 
me thylpentame thylenediamine , le diaminodiphenylmethane , la 
diaminodiphenylsulfone, la 1 ,3-pentanediamine, 

15 lTiexamethylenediamine, la bis(hexamethylene) -triamine, le 1,2- 

diaminocyclohexane, la 4-benzylaniline, le N,N'- 

dimethyldiaminodiphenylmethane, lliexylamine et la N,N- 
dime thylhexame thylenediamine . 

13. Procede selon Tune des revendications 9 a 12, caracterise 
20 par le fait que le solvant organique volatil utilise dans Tetape (a) a un 

point de fusion inferieur a -30 °C et un point d'ebullition inferieur a 
250 °C, de preference inferieur a 150 °C. 

14. Procede selon la revendication 13, caracterise par le fait 
que le solvant organique volatil est choisi parmi les composes 

25 hydro car bone s ayant un squelette en Ci-e et comportant au moins 

un groupe polaire choisi(s) parmi les fonctions alcool secondaire, 
ether et ester, et les huiles vegetales. 

15. Procede selon la revendication 14, caracterise par le fait 
que le solvant organique volatil est le l-methoxy-2-propanol. 

30 16. Procede selon Tune des revendications 9 a 15, caracterise 

par le fait que Timpregnation de la piece en bois par la solution 
organique dans Tetape (a) se fait a une temperature inferieure a 
20°C, de preference inferieure a 10 °C, et en particulier a une 
temperature proche de 5 °C, et pendant une duree au moins egale a 

35 5 jours, de preference comprise entre 10 et 30 jours. 

17. Procede de fabrication d 'instruments a vent en bois selon 
Tune des revendications 1 a 8, caracterise par le fait qu'il comprend 
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(a) rimmersion d'une piece en bois dans une huile siccative ou un 
melange dliuiles siccatives pendant une duree suffisante pour 
permettre le remplissage par lliuile d'au moins 60 % du volume 
poreux accessible du bois, et a une temperature suffisamment basse 

5 pour empecher la polymerisation prematuree de lliuile pendant cette 

etape dlmpregnation (a), 

(b) le retrait de la piece impregnee par lliuile siccative et Fegouttage 
et/ou Tessuyage de la piece en bois, 

(c) Texposition du bois ainsi impregne a un rayonnement 
10 electromagnetique d'une longueur d'onde (X) comprise entre 1 et lO 3 

metres pendant une duree totale comprise entre 5 secondes et 40 
secondes et avec une puissance comprise entre 300 et 1000 Watts. 

18. Procede selon la revendication 17, caracterise par le fait 
que Tetape dlmpregnation (a) est mise en ceuvre a une temperature 

15 comprise entre la temperature ambiante et 80 °C et pendant une 

duree comprise entre 6 et 48 heures, de preference entre 6 et 24 
heures. 

19. Procede selon la revendication 17 ou 18, caracterise par le 
fait que le bois est choisi parmi les ebenes et les palissandres. 

20 20. Procede selon Fune des revendications 17 a 19, caracterise 

par le fait que lliuile siccative est choisie parmi lliuile de lin, lliuile 
de lin isomerisee, lliuile de ricin, lliuile de ricin deshydratee, lliuile 
d'aleurites, lliuile d'oTticica et lliuile dlsano. 

21. Procede selon Tune des revendications 17 a 20, caracterise 
25 par le fait que lliuile siccative est utilisee en melange avec une ou 

plusieurs huiles semi-siccatives, de preference avec 0,1 a 0,5 partie 
en poids d'une ou plusieurs huiles semi- siccatives choisies parmi 
lliuile de cameline, lliuile de earth ame, lliuile de chanvre, lliuile de 
citrouille, lliuile de melon, lliuile de niger, lliuile de noix, lliuile 
30 d'oeuillette, lliuile de perilla, lliuile de pepins de raisins, lliuile de 

sesame, lliuile de soja, lliuile de tabac et lliuile de tournesol. 

22. Procede selon Tune des revendications 17 a 21, caracterise 
par le fait que lliuile siccative est utilisee en melange avec des acides 
gras insatures, de preference avec 0,05 a 0,2 partie en poids d'un 

35 melange d'acides gras dliuile de lin ou dliuile de ricin. 

23. Procede selon Tune des revendications 17 a 22, caracterise 
par le fait que lliuile siccative, eventuellement en melange avec une 
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ou plusieurs huiles semi-siccatives et/ou avec des acides gras 
insatures, est diluee en outre avec un ou plusieurs solvants 
organiques volatiis miscibles avec la phase huileuse. 

24. Procede selon Tune des revendications 17 a 23, caracterise 
par le fait que Ton ajoute a lTiuile siccative un ou plusieurs 
activateurs de la reaction de polymerisation. 

25. Utilisation du procede selon Tune quelconque des 
revendications 1 a 24 pour reduire voire supprimer Petape de 
sechage naturel et/ou artificiel du bois avant usinage. 
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